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Verwehdung Von TiO^-Ruckstanden aus dem Sulfatverfahren. 

Dis Erfindung betriift die Verwendung von TiOa-RQckstanden aus dem 
Sulfatverfahren. 

Di© Verwendung von RQckst^nden aus der TiOz-Produktion (TiOz-RuckstandB) in 
5 der metallurgischen Industrie ist prinziplell bekannt. So wird in der DE 4419816 
. C1 ein titanhaltiger Zuschlagstoff, bestehend aus TIOz-RQckstanden und 
wfeiteren Stoffen, beschriebsn. Die DE 19705996 C2 beschreibt ein Verfahren zur 
Herstellung eines TIO2 entlialtenden Zuschtagstoffes. Dabei wird eine Mischung 
aus Tj02-RCickstanden und Eisen, bzw. Eisenverbindungen bei 200 bis 1300 "C 
10 thermisch behandelt Von Nachteil ist die umstandliche Dosierung und Mfschung 
der TiOa-RCickstande mit den jeweillgen weiteren Bestandteilen des 
Zuschlagstoffes. 

' Die DE 19830102 C1 beschreibt die Verwendung eines bei der Ti02-H©rste||ung 
nach dem Chlorldverfaliren anfailenden feinkornigen TI02-haltigen Reststoffes. 
16 Von Naclitell dieser Letire ist, dass be! der TiOz-Herstellung nach dem 
Sulfatverfahren sojche feinkornigen TiOa-haltlgen Reststoffe nicht ahfailen und 
die Lehre deshalb auf TiO2-R0ckstande aus dem Sulfatverfahren nicht 
anwendbar ist. 

Aufgabe der Erfindung ist es, die Nachteile des Standee der Technik zu 
20 Qberwinden und Insbesondere eine einfache Verwendung von Ti02-'RQckstanden 
aus der TlOa-Produktlon nach dem Sulfatverfahren aufzuzeigen. 

GelGst wird die Aufgabe durch die Verwendung von Ti02-Ruckstanden aus dem 
Sulfatverfahren in metallurgischen Prozessen oder als Bestandtoll von 
Feuarfestmaterialien, wobei die Ti02-Ruckstande ohne weitere Mischung mit 
25 anderen Stoffen thermisch behandelt und eingesetzt werden. 
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Oberrasch^nd wurde gefunden, dass die TiOz-RQckstSnde aus deiti 
Sulfatverfahren fur sich genommen in metadurgischen Prozessen* oder als 
Bestandtell von Feuerfestmaterlalten die gleiche gewQnschte Wirkung ©ntfalten 
wie die bisher vorgesshenen Mischungen aus T[02-RCickstanden und anderen 
5 Stoffen. Die TiO^-Ruckstande k6nnen in der thermischen Behandlung 
ungewasdien oder gewaschen und neutralisiert eingesetzt werden. 

Die thermische Behandlung der TiOr-RQckstande wird bevorzugt bei 100 bis 
1300 'C vorgenoitimen. Die Ti02-RQckstande konnen pulverfOrmig oder ale 
FormkOrper (gewonnen Z,B. durch Slntern, Peiletleren, Brikettieren oder Prassen) 
10 vorliegen. 

Bevorzugt efithalten dfe thermlsch behandelten (getrockneten) TiOa-RQckstfind© ' 
als Hauptbestandteil folgende Stoffe (Zaiiienangaben in Gew."%): 
TiOa 35 bis 70 

SiOz 6 bis 40 

15 Eisenverblndungen 2 bis 16 

MgO Ibis 15 

CaO 0,5 bis 15 

Alternativ k5nnen die thermlsch behandelten (getrockneten) TiOi-RQckstSnde 

foigende Hauptbestandteile, gerechnet als Oxide, aufweisen (Zahlenangaben in 
20 Gew.-%): 

TiOs 20 bis 80 

Si02 2 bis 30 

AI2O3 Obis 16 

Fe20g Obis 15 

26 MgO 1 bis 15 

CaO .,0 bis 15 



Bel einer bevorzugten Verwendung werden die thermlsch behandelten TI02^ 
RQckstShde !n e!nen metallurglschen Ofen, z.B. einen Hochofen oder 
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Elektroschmelzofen oder Kupolofen, eingeblasen. Dies fuhrt zu einer Erh6hurig 
der Haltbarkeit dar teuerfesten Ofenausmauerung, Waiter© Aiiwendurtgen finden 
die Ti02-RQckstand© in Stichlochmassen und sonstigen Feuerfestmaterialien. 

Der Gegenstand der Erfindung wird anhand des folgenden Seispiels naher 
5 srlautert: 

Peispiel 1: Aufbereltung eines TI02-RQckstandes aus dem Sulfatverfahren 
far den Einsats: In einem metallurglschen Ofen 

100 t Pressfilterabwurf (AufschlussrCickstand), der bei einem Aufschluss bei der 
Ti02-Produktion n^ch Sulfaiverfahren anfiel und einen Feststbffgehallt von 75 

10 Gew.-% mit ©inem TiOz-Antelt von 53 Gew,-% (bezogen auf den Feststoffgehalt) 
aufwies, wurde in einem Drehrohrofen bei elner Eintrlttetemperatur von 650° C 
behandelt. Das erhaltene ' felnteiiige Produkt hatte eine Restfeucht© von 0,5 
Gow.-%. Das Produkt wies eine sehr gute Rieselfahigkeit auf und lleB sich sehr 
gut mittels pneumatischer Ffirderung in einen metallurglschen Ofen (hier ein 

15 Hocliofen) einblasen. 

Das' Produkt hatte folgende Zusamm^nsetzung (in Gbw.-%); 



TiOa 53 

FezOg 5,9 

SiOa 27,8 

20 AI2O3 6,1 

iVlgO 2.4 

CaO 4,2 
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PatentansprOche 

1. Verwendung von TiOa-RCickstanden aus dem Sulfatverfahren in 
metallurgischen Prozessen oder als Bestandteil von Feuerfestmaterialien, 
dadurch gekennzeichnet, dass dia TiO^-RUckstdhde ohne weitere MIschung 

s mit anderen StofTen thenmisch behandelt und elngesetzt werden. 

2. Verwendung nach Anspmch 1, dadurch geKennzeichnet, dass die TIO2- 
RQckstdnde bei 100 bis 1300 *C tharmisch behandelt werden. 

3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
TIO2-R0ckstand© pulvarfdrmig oder als FormkOrper vorliegen. 

10 4. Verwendung nach einem der Anspruche 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet, 
dass die TiOa-Ruckstande als Hauptbestandteil folgende Stoffe enthalten 
(Zahlenangaben in C3ew»-%); 



TiOz 35 bis 70 

SiOa 5 bis 40 

15 Elsenverbindungen 2 bis 15 

MgO 1 bis 15 

CaO 0,5 bis 15 



5. Verwendung nach einem der AnsprQche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass die n02-RQckstSnde folgende Hauptbestandteilej gerechnet als Oxtde, 

20 aufweisen (Zahlenangaben in Gew.-%): 

TiOz 20 bis 80 

SiOa 2 bis 30 

AI2O3 Obis 15 

Fe^Oa Obis 15 

26 WlgO 1 bis 15 

CaO ..Obis 15 
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6. Verwendung nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass die getrockneteh TiOa-RuckstSnde in einen metallurgischen Ofen 
eingeblasen werden. 

7. Verwendung nach elnem der AnsprQehs 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
5 dass die getrockndten TiOr-Ruckstande in einer Stichlochmasse eingesetzt 

warden. 



